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[ જતે કાંતનારાશ્‌ીને ] 


લેખકે 


નદલાલ નથુલા્--પ્રહંદ્વ-- 
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 









, જયારે ત્યારું રમતાં રઝળતાં, 
તહિ પષ્દદે ડાંતજુ' એટલે 
લેવી અનેફે સ્વસ્થ ચિત્ત 
લક સૂતર ચૌપસનભલ થઈ 
ફે તેની લ'બાધી જણુવી, તેનું કજન જાષ્ટૂલું, 
નાવવી, 'અનેણો કોઇ જગ્યા મોક્લનુ' હોચ * 
ી ”નોતે ગોઠજીને તેના ઉપરમે કપાસની જૉતની, સૂતરનદ ' 
-&કની, લ'ભાઇ અનો વજતની ચિટ્ષા બાંધવી. 





“- ગાંધીજી 
પત ૫૫૦૦ રટિયા બારશ, ૧૯૮૬: 


ગકાક્ષકૅ 


શ્રી રાષ્ટ્રીય સરજામ કાર્યાલય 
મામાનીહવેલી, શાકબજાર, અસદાવાદ 


શ્રી રાષ્ટ્રીય સર્‌ જામં જર્ચાલય, અમદાવાદ 


મામાનો હેવેલ્લી, શાકબજાર 
હ 007 । પીંજણુનો સર'જામ મળવાનું અતે સૂતર 


મૃદ્રક * 
મુદ્રણુસ્થાન : 


ચીમનલાલ ઈશ્વરલાલ મહેતા 


ડડ ઝઇ વણાવવા આપવાનું હેકાણુ' ા 

હ રાપ્રટાવાટ દ્ર્સરજામની યારી ભાવ સાથે 

હ્્ કૉતવામાં ઉપ્યોગી હ હ. 

ગૂજરાતી કોંપીરાઈટ-સંગ્રહ 

રૂ. આ.પા. ર્‌. આ.પા. 
જૂય્યિ ર૪ ઈંચનો ૩--ર-૦ શાસ ન્નેડી કકે 
ર્‌ટિયો ૧૮ ધયતા ૨-૧૪-૦ ધોડી મેરી ૦-૧૨-૦ 
ત્રાક ૭--૩-૦ » નાની ૦--૬-૦ 
,# મોટી ૦ -૬-૦ તકલી ૦્--૧-૬ 
ચકરડી ૦--૦-૩ તકલી પેટી ૦--ર-૩ 
ચમરખુ ૦--૦-૪ અટેરણુ સાદું ૦--1-3 
ફાળકે ૦--૪-૦ #» તકલી માટેના 
મે'હિયું ૦--૨-૬ પખાંચાવાળું ૦--૧-૯ 
પ્રી ૦--૩-૬ ત્રાક પેટી ૦--૫-૦ 

પૂણા બનાવવા માટે 
પૂણી પાટલે ૦--૬-૦ પૂણી હાથે ૦--૪-૦ 
સળિયો ૦--૨-૬ પૂણી શેર ૧ ના ૦-૧૨-૦ 
પીંજવામા ઉપયોગી 

પીજણુ મષ્યમ ૧--૦-* કાકર ૦--૧-૬ 
ગાટિલો ,, ૦--૪-૦ લાકડી ૦--૧-૦ 
પીંજણુ બારડોલી ૦--૭-૦ સૌોંકળ ૦---૨--૦ 
ગોટીલો ,»,, ૦--૨-૦ સાદડી સરકેટતી ૧--૬-૦ 
તાંત દર તારે ૦--૨-૦ ચરખો ૬-૧૨-૦ 





વસંત મુદ્રણાલય, ઘીકાંટારોડ-અમદાવાદ . 


સઝરાત વિચાપીઝ શ્રંથાઢય 


[ ઝરતી જવીરાઝિટ વિમાળ ] 


મ ી ન 
અતત્રમાંજ વપ્ન લ વજ 





| પુસ્તવાનું નાથ ફુતસપ્યોજી 
વિદવ ત્ર ષ્ઝ ૪ ન 


“નકલ. જ-૩નાણ, “૦ “રાતા નબારક,નરરુઝમરવશ 





નત સણ નરી ગતઉશણીમમઇ 4. કનસાઇપતણરશગાજાઉાવરાબિઈ-- પમા . રન્‍ામતજ, 


જપ્ત 


જાતે ડાંતનારા ઓને 





તે વખતે કાંતનારામાાએ નીચેની બાબતો પર 
જરૂર છે. જેવું સૂતર કાંતીએ તેવી ખાદી મળે. ૨ 
સારી થશે. એટલું જ નહિ પ'ગુ વષણા।!મણી ઓઇ! પડશે. સૂતર 
ખરાબ હોય તો પૈસા પણુ વધારે આપવા પડે અને ખાદી પણુ 
ખરાબ થાય; તેમ જ ડૂચા (વેસ્ટ) વધારે પડે. સારી સોંધી ખાદી 
મેળવવાને વાસ્તે સુંદર મજખૂત સૂતર કાઢવું નઈ એ. તેમ કરવા 
સારુ નીચેના મૃદા પર ખ્યાન આપેો;- 
૧ સારી પૂણી વાપરવી 
૨ વળદાર, એકધાણુંઃ “અતે મજખૂત સતરે વનું 
૩ સ્તરને ફાળ ઉપર છે રી કતારવું મ 
“ ૪ સૂતરને ૂકારવું રી 
પ સૂતરને!*આંક જણુવો ભા માંથી ગ રીતે સાચવવી; 
વળી કાંતનારે પોતોનૉ રેટિય!ને। બરાબર જેમ કરી લેવો! જોઇએ. 
એવું બનતું જવામાં આવે છે 'ે કાંતનાર પાતી રે ટિયામાં શું બગડયું 
છે તે જ નથી સમજતા. એટલે પછી કાંતતાફી| નિરુત્સાડ થાય છે. 
ર[ટિયો ખરીદવા માગતારે પણુ રૅટિયાનાં અગ ખરાખર છે કે નહિ 
તે નનણુવું ન્નેપએ. કયું અંગ સુધારવાનું છે તે પણુ કાંતનાર સામા 
માણસને નથી સમજાવી શકતા. આ બધું રે'ટિયાના અન્તાનને લીધે 
' છે. એટલે પ્રથમ આપણે તેનું સ્ાન ટ્ર'કમાં મેળવી લઈએ. 


ખારડોલી રદિયો 


અનેક નાતના રેંટિયા આજે તો લે।કમાં વપરાય છે. પરંતુ જેને 
“ ખાર્ડોલી ર'ટિયો”' કહે છે તે વધુમાં વધુ પ્રચાર પામેલો છે અને 





ભ્ય 


નન 


તજૂન્ઞોતી કસોટીમાં તે પાર્‌ ઊતરેલે! છે. એટલે અહીં તે જ રૅટિયાનાં 
અંગોની એળખ આપી છે. 
રૂટિયાના ત્રણુ મુખ્ય ભાગ પાડી શકાયઃ-- 


૧) ચક્કર 
૨) મેઢિયું 
૩) તે બે સિવાયનો ભાગ--રે'ટિયાનું ખોખું 


ચક્કર 


આ ભ્રાગમાં આટલાં અંગોનો સમાવેશ થાય છેઃ તાડિયાં, 
પવાલું, ધરી, મોરવાયાં ( ભાસ ખેરિગ' )નતે હાથો! તયા દામણાં અથવા 
જોતર. આ ભાગોતી એ ળખાણુ નીચે આપેલી છેઃ- 
ચક્ક૨ઃ--પાંખાંવાળું, દોરી બાંધેલું, મોટું પૈડું, જેતા ફરવાથી માળ 

જરે છે, અને પરિણામે ત્રાક ફરે છે. આ ચક્કર કરેડામાં 
બરાબર મપ્યમાં બેસાડેલુ' હોવું જેઈએ. તે ઊંચુંતીયુ 
થવું ન હોવું જઇએ. 


“ તાડિયાં:-ચકકરનાં પાંખિયાંતે તાડિયાં કહે છે. ' તેની લેબાઈ પર 


ચડકરના ઘેરનો આધાર રહે છે. તે ૧૨ ઇંચથી માંડી ૩૦ 
ઈચ સુધીની લંબાઈનાં હોય છે. સાધારણુ રીતે ચડકરની 
ખન્ને બાજુએ ૧૨ પાંખિયાં હોય છે. 

પવાલુ:-ચકઝ્કરતી બન્ને તરકનાં તાડિયાંતી વચ્ચે જે લાકડાનું ડગળું 
પરી પર્‌ સજ્જડ ખેસાડેલુ હોય છે તે. આ પવાલું ધરીમાં 
લોઢાની મેખ મારીને સન્જડ કરેલું હોવું ન્નેઇએ., અને 
તાડિયાં પણુ તેની સાથે સ્કૂ વડે સન્‍જડ લગાવેલાં ા 
હોવાં જેઈએ. 

ધરીઃ--લેખ તે સળિયો, જેના ઉપર દાથે! અને ચકકર ખેસાડેલાં 
હોય છે, તથા જે કરેડાનાં મોરવાયાંમાં ફરે છે. આ પરી 


પ 


ગાળ તેમજ પાસાવાળી હોય છે. તે વાંકી હોય તો ચકર 
ફરવામાં દોષ આવે છે. 


સેોર્વાયાં (સાસ બેરિંગ): -પિત્તળના અધંગાળ ટુકડા જે કરેડામાં 
એસાડાય છે ને જેમાં ધરી ફરે છે. એ રાખવાથી ધરી હળવી 
કરે છે. કેટલીક જગ્યાએ લે'ખડના ટુકડા પષુ ખેસાડેલા 
હોય છે. આ મેરવાયાં કરેડાનો એક બાજુયી મીજી બાજુ 
સુધી પહોંચેલાં હોવાં જનેઈએ. પરીની ખાંચ તેમાં બરોબર 
ગાઠવાયલી ન્નેઈ એ. અને તેમાં ધરી ગોઠવ્યા પછી ઉપર 
લગાવવામાં આવતે ખીલે! ધરીને અડીને લગાવવો નનેઈ એ, 
જેથી ચક્કર ઊંચુંતીચું ડગે નહિ. 


આ ખધા જ્રાગ એવી મજખૂત રીતે ખેસાડેલા હોવા 
જોઈએ કે જેથી હાથે ફેરવતાંતી સાથે જ આખુ ચક્કર 
ફૂર્વા માંડે, અને એકે ભાગ ડગે કે ખટકે નહિ. 


[હાથોઃ --ચક્કરને ફેરવવા માટેનો લાકડાનો લાંખો દાડે. તેતે રૅ"ટિયાના 
આંગલા ભાગમાં ધરીના છેડા ઉપર ખેસાડેલે હોય છે. તે 
ધરી સાથે લે।ઢાની મેખ વડે ન્નેડેલો હોવો નેઇએ. હાથા 
ઘડેલા તેમજ ઉતારેલા હોય છે. ડ્રેરવવામાં ધડેલે! હાથે 
સગવડ રૂપ થાય છે. તેની લંબાઈ તાડિયાંતી લંબાઈ કરતાં 
સામાન્ય રીતે પોણી હોય છે. 


જોતર અથવા રામણઃ--ચકકરનતી સામસામી ખાજુનાં પાંખિયાંને 
જેડવા માટે દોરી બાંધવામાં આવે છે. દરેક પાંખિયાને 
છેડે ખાંચા પાડવામાં આવે છે અને તે ખાંચામાં રારી 
ભરાવવામાં આવે છે. દોરી વીંટવા માટે વધારે બંધને ઉપયોગ 
ચાય તો ચકની ગોળાઈ વધારે નિયમિત બને છે. આ દોરીને 
જોતર્‌ અથવા દામણાં કહે છે અને તેના ઉપર માળ [રે છે. 


દ્ર 
મ્નોહિયું 


૨ટ્યાના ખીન્ન ભાગ, મોઢિયામાં આટલાં અંગોનો સમાવેશ 
થાય છેઃ-મોિયું, ત્રાક, ચમરખાં, ગરેડી, ચકરડી, અને ઓસીફું. 
ગ્રાદિયુઃ--જેમાં ચમરખાં રહે છે તથા ત્રાક ગોઠવવામાં આવે છે. 

તે બરાબર ચક્કરની સામે મષ્યમાં ગોઠવેલું હોવું જેઈએ. 

આડુંઅવળે હરે તો માળ ચક્કર પરથી ઊતરી જશે, અથવા 


ત્રાકતી ચકરડ્ડી પર્‌ નહિ રહે જે મેોઢિયાતા પડખામાં. 
ધસાયા ફરશે. 


ત્રાડઃ:--પાલાદનેો અણીદાર સળિયો, જેનાવડે સૂતર્‌ કંતાય છે તથા 
જેના ઉપર વીંટાય છે. ત્રાક બિલકુલ થર્ડ વિતાની સીધી 
હોવી નેઇએ. કાંતવામાં એ મહત્ત્કનું હોય છે કે ચક્કરના 
એક આંટાથી ત્રાકના કેટલા આંટા થાય છે. એથી ત્રાકની 
નાડા મહત્ત્વની વસ્તુ છે. તે બહુજ અણીદાર ન હૉવી 

, જેધંએ- તેમ હેય તે તાર કરપાઈ જાય છે. 

ચમરખોાઃ-ચાસડાતી ગોળ (વિદયાપીઠૅ મોહિયું હોય તો) ચકતીએ।, જેતી.. 
સધ્યમાં પાડેલાં કાણામાં રહીને ત્રાક ફરે છે._સમાથા તે હલકી 
ફરે છે અને થડકતી નથી. ચમરખાં બરાબર બંધ ખેસતાં 
હોવાં જઇએ. એનું કાણું મષ્યમાં હોવું જેઈ એ અને 
તે પહોળું થઇ ગયેલું ન હોવું ન્નેઈએ. એવું હશે તો ત્રાક 
રમતી રહેવાથી ઊછળરે. કાણું ત્રાકની ન્નડાઇને જ્નેઇએ એવું 
હોવું નોધએ. ચમરખાંતે ખૂખ તેલ મળવાથી તે ઢીલાંટબઃ 
થઈ નય તો ખરાખ. કાણામાં એક તેલનું બિંદુ રોજ ન ખાય 
તો બસ થઈ રહે છે. 

ગરેટીઃ-ત્રાક ઉપર બેસાડેલી નાની લોખેડની ચકરડી, જેના ઉપર 
માળ ફરીને ત્રાકને ફ્રેરવે છે. ગરેડીનું કાણું બરાબર મપ્યમાં. 
હોવું જઇએ અને તે ત્રાક સાથે સજ્જડ ખેસાડેલી હોવી 
જેઇએ. તેનો ખાડે બહુ ઊડે કે બહુ છાછરા ન 
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હોવો ન્નેઇએ. ઊ'ડેો હરો તો માળ ભરાઇ રહેશે અને 
છ૭ાછરા હશે તો માળ સરકી જશે. 


-સાડી:--ગરેડીને બદલે કેટલાક લેક ત્રાક ઉપર ગુદરવાળુ' સૂતર લપેટીને 
પછી ઝીકારો પાઈને માળ ફરવાને માટે જે નડે ભાગ 
બનાવે છે તે. તે બહુ જાડી કે તરત કપાઈ નય એવી 
પોચી ન હોવી *નેધએ. એના બન્ને છેડા ઢળતા ન હોવા 


નનેધએ. હવે ધીમે ધીમે સાડીને ઠેકાણુ ગરેડીનાો પ્રચાર 
થવા લાગ્યો છે. 


ચકરડી:-પતરાની, કાગળની, કચકડાનતી, કે ખીજ કોઈ વસ્તુની ગોળ 
ચકતી, જેને અઢેલીને કે!કડું ભરાય છે. તેનું કાણું બરાબર 
મપ્યમાં હોવુ જઇએ ને ત્રાક પર ઊભી બરાબર ગોઠવવી. 
ચકરડી વજનમાં હલકી હોય તેમ સારં. એથી ત્રાક હળવી ફરે, 
અએસીકુઃ--લાકડાના જે ડુકડા ઉપર મેલ્યું ખેસાડેલ્ું હોય છે ત્તે. 
આ ડ્કડે,, પાટલી અથવા ખેસણીને બરાબર કાટખૂણે 
 ચક્કરન્‌ી સામે ખેસાડેલે હોય છે. એનું વજન સાવ થોડું 


હોય તે! કાંતતાં તે કાંતનારની ભણી ખે ચાઈ આવે છે એ 
દાષ કહેવાય. 


'“સાળ:--ચક્કર અને મોલિયાનો સંબંધ કરનારી દોરીને માળ કહે છે. 
તે ત્રાક અને ચક્ઝરતી ગતિનો સંમંધ નનેડે છે અને તેને 
લીધે ચક્કરતો ગતિ ત્ર.કને મળે છે. આ દોરી પાતળી અને 
મીણુ ચડાવેલી હોવી ન્નેઇએ. બહુ જાડી કે બહુ પાતળી 
માળ ગરેડી પર સરકે છે. તેથી ત્રાકના આંટા ઓછા ફરે 
છે, એટલે વળ ઓછે આવે. માટે તે યોગ્ય નજાડાઇની જ 
તૈયાર કરવી. (તે વિષે પાછળ ખતાવ્યું છે.) 


રૂટિયાતું ખોખુ' 


રૅટિયાના આ ભાગમાં કરેડ!, પાટલી અથવા બેસણી, અતે મોભ. 
“અથવા આડીનેો સમાવેશ્ઞ થાય છે. 


હ 


કેરેડા:--લાકડાના ઊભા થાંભલા, જેમાં ધરી ફેરવા માટે મેરવાર્યા 
બએેસાડેલાં હોય છે, અને જેના ૫૨ ચક્કર ટેકવાયેલું રહે છે. 
કરેડા પાટલી સાથે સન્‍્જડ જડૅલા હોવા જેઈ એ. અને 
 અન્નેબાજુના કરેડા એક ખીનનની બરાબર સીધમાં હોવા જેધઇએ.. 
પાટલી અથવા બેસણીઃ--લાકડાના જે આડા ટુકડા ઉપર કરેડા 
ખેસાડેલા હોય છે, એને પાટલી અથવા બેસણી કહે છે. 
સાભ અથવા આડીઃ--પાટલી તથા ઓસીકાને ન્નેડનાર લાકડાની 
પટ્ટી, જે રેંટિયાની લેબાઈમાં બન્નેને કાટખૂણે પકડી રાખે 
છે. આનું લાકડું મજખૂત હોવું જઇએ જેથી કેઈ વખતે 
ઉપર વજન આવતાં તે ભાંગી ન નય. એની લખાઈ” 
સાવ એઇઈછી હોય તે કાંતતાં ન ફાવે. તેવું જ વધારે પડતી. 
હોય તો થાય. સામાન્ય રીતે ૨૪ ઇચના ચક્કરના રૈ'ટિયામાં 
લગભગ ૩૬ ઈંચનો મોભ રખાય છે. 


આવા રે'ઢિયાની કિમત 


ઉપર જણાવ્યો એવે ચોવીસ ઇંચનાં તાડિયાંવાળા રૅટિયાની- 
કિંમત ત્રાક અને કાળકા સિવાય સાધારણુ રીતે ર્‌।. ૩થી 
૩ સુધી આવે છે. કેટલાક રૈ*ટ્યામાં ધરી સાથે ફાળકે ખેસાડેલે! 
હોય છે અને માભની નીચે પેટી જડેલી હોય છે. આની કિંમત 
જુદી લેવાય છે. 


ત્રાક્ની સજનવટ 


રટિયેો મેળવ્યા પછી કાંતવા માટે તેને સજવેો ન્નેઇએ. વેર્મા 
પ્રયમ ત્રાકની સનનવટ કેમ કરવી એ ન્નેઈ એ. 

ગરેડીવાછી ત્રાક:--નન્‍ે ત્રાક ગરેડીવાળી હોય તો તેની બન્ને 
તરપ્રથી એક એક ચમરખું નાખવું. ચમરખાનું કાણુ' બરોબર વચ્ચે હોય 
તેવું જ વાષરવું. કાણુ ત્રાક સહેલાઈથી રી શકે તેવું હોવું જનેઇએઃ. 
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"વિદ્યાપીઠ મોહ્યા'માં ચમરખાં બરાબર ખેસે એવડાં, તેનાં ગાળ ધરઃહોય 
છે. ત્રાક સાથે ચમરખાં તેમાં ગોાઠંવવાં. ગરેડી બરાબ ર મધ્યમાં રાખવી. 
'તે મપ્યમાં જ રહી ફરે અને ચમરખાંની “વચ્ચે આઘીપાછી નં ખસે 
તેટલા સારુ સૂતર લઈ તેને પલાળેલો ધટ્ટ ઝુદર લગાવી થોડું સૂતર 
દરેક ચમરખાની બન્તે બાજુએ વીંટવું. એથી ત્રાક ખસી નહિ શકે, 
ગએએકજ જગ્યાએ સ્થિર ફર્યા કરશે, તથા ત્રાક કાઢવા ધાલવામાં બહુ જ 
સુગમતા પડે છે. નનેકે બન્ને ચમરખાંતી અંદની એક જ બાજુએ, 
એટલે કે ગરેડી તરફ સૂતર વીંટીએ તો પણુ ત્રાક આઘીપાછી તો ખસે 
નહિં; પણુ ત્રાક કાઢતી વખતે ચમરખાંને હાથેથી ખસેડવાં પડે. 
જે સૂતર દરેક ચમરખાની બતે બાજુએ વીંટેલ હેય તો માત્ર ત્રાકને 
પાછળ ધકેલતાં તે નીકળે તથા આગળ ખેચતાં અંદર એસી કનય. 
વળી છેડાનું ચમરખુ છૂડું રહે તેથી ખોવાઈ જવાની ધાસ્તી રહે છે, 
તે પણુ ચમરખાંની બત્તે તરફ સૂતર વીંટેલ હોય તે ન રહે. 

અંદરના ગાળામાં સૂતર વીંટવું ન ગમે તો, પાતળા બરની ખે 
ભૂ:ગળીઓ લઈ ગરેડી ને ચમરખાં વચ્ચેના ગાળા જેટલી સરખી કાપી, 
પહેલાં ગરેડીની . બસ બાજુ ભરાવવી. પછી ચમરખાં નાંખવાથી 
ત્રાક આઘી પાછો નહિ થઈ શકે અને કામ ચાલશે. 

પછી કોકડું ભરવાની ચકરડી ખેસાડવામાં આવે છે. ચકરડોતું 
કાણુ' બરાબર મધ્યમાં જ પાડેલું તથા ત્રાક ઉપર સન્‍્જડ ખેસી રહે 
તેટલું મે!ડું જેોધએ. ચકરડી કયાં ગોઠંવવો એ બરાબર સાપીને ' નક્કો 
કરવું. જને વચલા ચમરખા પાસે જ ખેસપ્ડીએ તો મેહિયામાં ત્રાકે 
ધાલતી વેળાએ ચકરડી નડશે. એટલે ચકરડી માલ્યાની થાંલલીથી 
દૂર રહે એવી રીતે ગોઠવવી. તેની બસે બાજુએ પણુ થોડું . સદર 
લગાડેલું સૂતર્‌ વીંટવું જેથી ચકરડી ત્રાક પર બરાબર સ્થિર ખેઠેલી 
રહે. ચકરડી જર્‌ા પણુ હાલવી ન્નેઇએ નહિ તેમજ વાંકી ચૂકી બેસાડવી 
નહિં. નઠિ તો કોકડું બગડે અને સતર ગૂચાઇ જય. આ પ્રમાણે ત્રાકને 
યમરખાં તથા ચકરડી લગાડીને તડકામાં ગુંદર ખરાબર સુકાય ત્યાં 
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સુધી રાખવી. જે ગુદર ખરાખર સુકાયા નહિ હોય તો થોડો વખત. 
વપરાતાં સૂતરનતી ગાળીઓ ખસી જશે અને ત્રાક આઘીપાઠી ખસવા 
માંડશે. સુકાઈ ગયા પછી ત્રાક કાંતવા માટે તેયાર થઈ ગણાય. પછી 
ત્રાક પ૨ માળ ખાંધીને કાંતવાનું શરૂ કરવું. 

સાડીવાળી ત્રાકૅઃ--ને ત્રાક ઉપર ગરેડી ન હોય તો ત્રાકને 
સાડી ચડાવવામાં આવે છે. મોહ્યાનું માપ લઇને તેની લંખાઈ ન્નેઈ 
લેવી જેઇએ. ચમરખાંના ધર વચ્ચેના અંતર જેવડો તે કરવી પડરે. 
તેતે માટે ગુંદર લગાડેલુ' સૂતર લઈ પાસેપાસે સખત વીંટતા જવું. 
વચ્ચે જરા પણુ જગા રહે નહિ તથા તાર ઉપરાઉપરી ચડૅ નહિ તેવી રીતે 
લંબાઈના એક છેડાથી ખીજ છેડા સુધી એક થર વીંટી લેવે।; પછી ખીન્ને 
શરૂ કરવે।. એ પ્રમાણે ત્રાકની ન્નડાધથી બમણી જડાઈ થાય જેટલી સાડી 
વારા ફેરતી થર વીંટીને કરવી, આડી એક સરખી થવી નનેઇએ-અંદર 
ખાડા રેકરા પડવા ન ન્નેઇએ. 

ઉપર પ્રમાણે સુદર લગાડેલુ* સૂતર વીંટી લીધા પછી એક 
દીકરાના કકડાને પથ્થર પર્‌ ધસીને થોડે ભૂકો તેયાર કરવે. તે ભૂકો 
એક સપાટ પાટિયાના કકડાપર પાથરીને તે પર ત્રાક- બન્ને છેડા પર 
સરખું વજન રહે તેમ ફ્રેરવવી. તે ભૂકો સૂતર પર સરખા પ્રમાણુમાં 
ચોંટી જાય એટલે વધેલો ભૂકો કાઢી નાખીને તે જ પાટિયા પર્‌ 
સાડીવાળી ત્રાક મૂકી, તેને! લાંખે। છેડો હાથમાં રાખીને, ખીન્ને પાટિયાને 
સપાટ કકડા લઈ પૂણી વળાય તે રીતે ભાર દઇને સૂતર્‌ જે 
દિશામાં વીટેલું હોય તેજ દ્શિમાં એક જ બાજુ તેને ફેરવવી, જેથી સાડી 
પર દીંકરાતો ભૂકો મજખૂત તયા સરખો ચોંટી જય. (ઠીંકરાના ભૂકાને 
ખદલે સીમેન્ટ પણુ વપરાય છે. પ્લાસ્ટર ઓફ પેરીસ પણુ સારું કામ 
માપે છે.) પછી તેને સુકાવા દેવો. એછામાં એછે એક દ્વિસ ત્રાક 
તડકામાં રાખવી જેથી સાડીનાં અંદરનાં પડ બરાબર સુકાઈ નાય અને 
મજખૂત ખને. 

સાડી બનાવતાં નીચેની બાબત પ્યાનમાં રાખવી. ચુદર ધટ. 
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“વાપરવો, પાતળો નહિ: સૂતરનો એક તાર વાપરવાને બદલે ખે તાર 
સાથે વીંટવા; આંટા પાસેપાસે તથા સખત વીંટવા, તે ઢીલા ન રહે. 
વીંટતાં ખાડા ટેકરા નપડૅ તે સંભાળવું. સાડી પૂરેપૂરી સુકાવા દેવી 
તથા બત્તે બાજુતા છેડા સીધા ઊભા ખનાગવા. ઢાળ પડતા બને તો 
ચમરખાનાં કાણાં જલદી મોટાં થઈ જશે. 

સાડી સુકાયા પછી તેની બત્તે બાજુ ચમરખાં રાખી ચમરખાંની 
“આજી બાજુ ગુદરવાળું સૂતર લગાવી દેવું. અને ચકરડી તો ઉપર 
બતાવ્યા પ્રમાણે ગરેડીવાળી ત્રાકની પેઠેજ ખેસાડવી. 

સોદિયામાં ત્રાક બેસાડવાતી રીતઃ--મેોહિયાતી દરેક 
ચાંભલીનો પાછળ એક એક ચમરખુ રહે તેમ ત્રાક મોહિયાના 
ઉપરના ચામાં રાખી ત્રાકતે ગરેડી આગળથી પકડાોને આપણી 
બાજુ સહેજ ખચવાથી ચમરખાંના ધરમાં ચમરખાં ખેસી 
જશે. ગરેડી આગળથી જ પકડીને ઊત્તટી ખસેડવાથી ત્રાક આીકળે 
છે. જો ચમરખાંતા ધર કરતાં ચમરખાં નાતાં હોવાથી કાંતતી વખતે 
ચમરખાં પાછા ખસી જતાં હોય તો દરેક થાંભલીમાં ચમરખાંના ધરમાં 
જાય એવું એક ઝીણું કાણું પાડેલું હેય છે. તેમાં દીવાસળી અથવા 
લોખડની ચુ'ક નાખવી, જેથી ચમરખાં ખસશે નહિ. 


માળ ખનાવવાની રોત 


ત્રાક સજી લીધી એટલે માળનો ખપ પડે. તે કેવી રીતે 
અબનાવ!ઇય તે નીચે જણાવવામાં આવ્યું છે. 

માળવું સુત૨:--સિલતી તેયાર દોરીઓતી માળ બનાવવી તે 
વ્યાજબી નથી કારણુ કે સૂતર કાંતનાર માળતે માટે ખી" ઉપર 
“આધાર રાખે એ બરાબર નથી; વળી માળને અન્નાવે રેંટિયો થોડે 
વખત પણુ બધ રાખવો પડે એ સ્થિતિ લજકળસપદ છે. 

માળ બનાવવા માટે સૂતર ઝીણું તેમજ મજખૂત અને 
એકસરખું વાપરવું જેથી માળ વધારે ચાલે. ૨૦ આંકના ૧૦ તાર 
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'અથવા ૧૬ આંકના ૮ તાર્‌ માળ બતાવના માટે બસ શશે. 
સાળ બહુ નડી તથા બહુ પાતળી પણુ સારી નહિ. માટે ઉપરના 
પ્રમાષ્ુમાં જેવું સૂતર હોય તે પ્રમાણે વત્તા એછા તાર લેવા. પણુ 
૧૬: નંબરથી જડા સૂતરતી માળ સારી, મજખૂત નહિ થાય. 

માળ કેવડી રાખવી એનો હિસાબ આમ છે. ચક્કર ઉપર 
થઇને ત્રાક પરથી આંટા પરો કરતાં ૯ થી ૧૨ ઈચ લાંખી રહે 
ગેવડી માળ ન્નેઇંએ. દરેકે પોતાના રૅંટિયાના પ્રમાણુમાં માળ નાની 
સેટી આ હિસાખે બનાવવી. 

પહેલી રીતઃ-માળ જેટલી લાંખી બનાવવી હોય તેથી અડધો 
ફૂટ તાર વધારે લાંબા રાખવા. એટલે કે જો ૧૨॥ ફૂટ લાંબી માળ 
બનાવવી હોય તો ૧૭ ફેટ દૂર ખે ખીલી ઠેકી તે ઉપર જેટલા તારની માળ 
બનાવવી હોય તેથી અડધા આંટા વીંટવા. પછી નીચેના તારોને ખીલી 
સાથે બાંધી ઉપરના તારોને સૂતરના વળ કરતાં અવળે વળ આપવે. 
વળ દેતી વખતે સ્તર હાથમાંથી છૂટી જવું ન જેનેઈ એ. તેમજ તાર ઢીલા 
રાખીને પણુ વળ ન દેવો. પણુ જરા ખે'ચાઇને વળ ખેસે તેમ દેવે।. 
તાર તૂટી ન નજય તેની સાવચેતી રાખવી. આ પ્રમાણે ઉપરના તારને 
વળ ચડાવીને તેને ખીલા ન્નેડે બાંધીને નીચેના તારોને પણુ તે જ 
પ્રમાણું તે જ દિશામાં વળ દેવો. તેને વળ દીધા પછી બન્ને છેડા 
ભેગા કરીને પહેલાં જે દિશામાં વળ દીધો હતો તેથી ઊલટી રીતે 
વળ દેવે. વળ દેતી વખતે ખૂખ ખેંચીને વળ દેવો જેથી વળ 
સરખો તથા પાકે ખેસે. વળ દઇ રહ્યા પછી તેને ભીને હાથ દઈ ને 
ખેંચીને સુકાવા દેવો. પછી સહેજ મીણુ ધસીને એક લૂગડાના કકડાથી 
ખૂખ લૂષ્ઠી નાખવી જેથી વધારાનું મીણુ નીકળી નજ્નય. મીણુ બહુ 
થોડું લગાવવું. મીણુ લગાડવાનો હેતુ વળ બરાખર ખેસે તથા દોરી 
સરખી ગોળ લીસી અને કાંઈક મજખૂત બને એ છે. 

આશ રીતઃ-જેટલી લાંબી માળ કરવી હોય તેથી બમણી 
લંબાઈના અડધા તાર લેવા અને એક કાગળની ભ્ુગળી કે લાકડાની 
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ખોળી પર વીંટી લઈ જનોઈ બતાવે છે તેમ વળ આપીને તકલીથી 

સૂતરના વળ કરતાં ઊલટો વળ દેવે. એ ક્રિયાને થરડવું એમ કહેવાય 

છે. તે થરડેલી દોરીને બેવડી કરીને હવે પહેલાંતા કરતાં ઊલટો વળ 

દવા. એટલે માળની દોરી તેયાર થશે. પછી પાણીવાળા હાથ લગાવી, 

સુકવી, મીથ્યુ લગાડીને, લૂગડાના કકડાથી ધસી માળ પૂર્‌ કરી લેવી. 
હવે માળ કેવી રીતે બાંધવી તે ન્નેધશેં. 


માળ બાંધવાનો રીત. 


માળ તેયાર કર્યા પછી તેને એક છેડે ઝીણી ગાંઠ વાળવી. ખીજે 
છેડે દોઢેક ઈચ લાંખુ' નાડું બનાવવું. ગાંઠંથી ત્રણુ સાડાત્રણૂ ઈચ [ર 
એક પોલી ગાંઠે વાળી તેના ગળામાંથી ગાંઠવાળા છેડે પસાર કરી 
પોલી ગાંઠ ખેચી સખ્ત કરી દેવી જેથી નાકું તેયાર થશે. નાકું 
એવું હે!વું જનેઈ એ કે તે સરકીને નાનું મોડું થાય નહિ. 
.. પછી નાકાતે ચફ્કરતી તીચેથી પાછલી બાજુએ લેવું. માળનો 
બીને છેડે ત્રાકની નીચેથી ઉપર લઈ નાકામાંથી પસાર કરીને 
ખરાખર સખત રહે તેમ ખેંચીને પાછે ખેવડે વાળી ચારેક ઇચ છેટે 
ગક આંટી પાડવી. પછી થોડૅ છેટે માળતી લંબાઈ પ્રમાણે ખીજ 
ખે ત્રણુ આંટી પાડી માળતા છેલ્લા છેડાને એક ઝીણી આંટીમાં છેડાની 
ગાંઠ સખત રીતે ફસાઈ નનય તેમ ભરાવી દેવી. માળ ફરવામાં આ 
ભરવેલો છેડો નાકાતી પ૭વાડે ફરે એમ માળ રહેવી ન્નેઈ એ. 

આ પ્રમાણે માળ બાંધવાથી તે ઢીલી સખત સહેલાધ્થી થઈ 
શકે છે. ઢીલી કરવી હોય તો છેલ્લી આંટીથી માંડી દરેક આંટીને 
પાછળ ખસેડવાથી ઢીલી થાય છે અને આગળ ખસેડવાથી સખત 
થાય છે. માળની નીચેની દોરીને રેંટિયાના માભ અથવા આડી સાથે 
દબાવતાં સાધારણુ જેર પડે તો માળ બરાબર બંધાયલી *ાણુવી. 
સહેલાઇથી દબાથ તો દહીલી અને ખહુ નનેર પડે તો સખત છે 
એમ જયુવું. 
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માળના સામસામા છેડા ભેગા કરીને ગાંઠે મારવી નહિ 
કારણુક્રે ગાંઠે સજ્જડ બેસી ગયા પછી છૂટશે નહિ. અને ઢીલી 
અથવા સખત ફરવા માટે માળ તોડવી પડૅ એટલે તે નકામી જય. 
વળી માળને સાંધો કરીને ચલાવવી નહે કારણુકે ગાંઠે વધારે આવે 
તો ત્રાકને દર્‌ ગાંઠે ખટકો આવે એટલું કાંતવામાં નડે. 

મોઢ્યાંમાં ત્રાક ચડાવી માળ ખાંધી એટલે કાંતવા માટે 
રેંટિયો તેયાર થયે. 

હવે સારી પૂણી મેળવવી રહી તે માટે શું કરવું તે નનેઇએ- 


સારી પૂણી 


જાતે પીંજવું:-સૂતર્‌ સારું કાઢવા માટે સરસ પૂણી ન્નેઇએ; 
એટલે જાતે પીંજને પૂણી બનાવતાં શીખી લેવું જરૂરતું છે. આવી 
ખચને પણુ ખચાવ થાય છે, કારણુ કે માત્ર રૂતી કિમતમાં જ 
આપણુને તેયાર પૂણી મળી શકે છે. એક કુટુંબમાં માત્ર એક જ જણુ 
સારી રીતે પીંજવાનું શીખી લે તો તે કુટુંબને ઉત્તમ તથા સસ્તી પૂણી 
મળે અને પૂણી માટે પારકા સામું નેવું મટે. 

ટેખરેખથી પીંજવવું:-સારી જતના રમાંથી ખાસ દેખરેખ 
નીચે પીંજ્નવીને ઠીક પૂણી મેળવી શકાય. પણુ એમ પારકા પર પૂણી 
માટે આધાર રાખવા જતાં, અનુભવે નેયું છે કરે પૂણી ન મળવાથી 
કાંતવાનું અટકી નય છે. 

બજારુ 'પૂ'સ્ીઃ-હાલ બનજ્રમાં ઠેકાણે ઠેકાણે વેચાતી પૂણીતો 
મોટો ભાગ મિલના _કંચરા (વેસ્ટ) તરીકે કાઢી નાંખેલા રમાંથી 
બનાવેલો હોય છે. તે પૂણીમાંથી ક'તાડું સૂતર ખાદી વણાવવાને 
લાયક હતું નથી, મે ૧ તે નબળું તેમ જ ન્નડુ પાતળું' નીકળે 
છે. તેને કાંતતાં પણુ વધારે વખત નય છે અને કચરા ખૂબ પડતો 
હોવાથી સરવાળે મોંઘું પડે છે. પીંજરાએ તો અ!જે ગોદડાં ગાદલાં 
માટે જ રૂ પીંજ જણે છે; એટલે તેમતી પાસેથી સારી પૂણીની 
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આશા રાખવી નકામી છે. પૃણી સારુ તેએ પીંજે છે તો પણુ વધારે 
કમાણીના લોભે વધારે પૂણી બનાવવા ગમે તેમ પજ નાંખે છે; અને 


પરિણામે પણી કાંતવા લાયક બનતી નથી. 

મિલની પૂણીઃ-કેટલેક ઠેકાણે મિલમાં ખનેલી પૂણી વેચાય 
છે, એ એક અનિણ છે* તેને આપણે પોષવુ ત નનેઈએ. શુદ્ધ ખારી 
જ પહેરવાની ઇચ્છાવાળાથી મિલની પૂણી ન વપરાય. 

મિલની પૂણીની ખાદી શુદ્ધ ન કહેવાય. ક 

આખી વણાટકળાનું મૂળ પીંજણુકળા છે. મિલની પૂણી વાપ- 
રવાથી તે કળા ન₹ થાય છે અને કેટલાયે ગરીખોાની રોજી નય 
છે; એટલું જ નહિ પણુ આપણે પરદેશી સાચા ઉપર આધાર 
રાખતા થઈ જઈએ છીએમ. સ્વાશ્રયી કાંતનાર કદી આવું પરાવલેબન 
ન રાખે. અને ન્ને નનતે જ પીંજી લધ્એ તો કપાસને ભાવે આપણુને 
પૂણીએ। મળે એટલે તે મોંઘી પણુ ન પડે. 
.. આથી સારું કાંતવા ઇચ્છનારે પોતે પીંજવાનું રાખનું જેઈ એ. 
એકલ માણુસને માટે હાથપોંજણુ અને કુટુંબને માટે મષ્યમ પીંજણુ 
અનુકૂળ પડે છે. 


બેઠક 


કાંતનારે હવે કેમ બેસવું એ ન્નણુવાની જરૂર હોય છે. કાંતવાનું 
આસન બરાબર ન હોય તો તાર કાઢતાં ન ફાવે, વધારે તૂરે, વેગ 
બરાબર ન આવે અને કાંતવામાં રસ ન રહે. 

ખેઠંક રે'ટિયાના હાથાની સામે રાખવી, તથા મોઢું રૅ'ટિયાના 
મોહિયા તરફ રહે તેમ મરડાઈને બેસવું. એટલે જમણા હાથ ચક્કર 
તરફ આવરે અને ડાખો, પૂણી પકડવાનો હાથ ત્રાંસા આપણી 
બાજુમાં ખેચી શકાય તેમ:રહ્રેવાથી તાર લાંખો નીકળશે. આથી ચક્કર 
રેરવતાં ફાવશે. બાજઠ અથવા માંચી પર ખેસીને કાંતવું ઠીક ફાવે 
છે. પછી તો દરેકે પોતાને ફાવતું આસન પ્રયોગથી ખોળી લેવું ન્નેઇએ. 


રૃદુ 


કાંતવાની શરૂઆત 


શરૂઆતઃ--પૂણીમાંથી હાથેથી વળ દને થોડે તાર કાઢી 
ત્રાકના આગલા ભાગ ઉપર લપેટવેો. પછી જમણા હાથે ચક્કરનોા 


હાથે ડ્રેરવીને, ડાખા ઠાથે પૂણીને અંગૂઠા તથા તેની ન્નેડેની 
આંગળીની ચપટીમાં સરખા દખાણુથી પકડીને થોડે થોડે તાર 


કાઢતા જવું; સાથે સાથે વળ પણુ ચડાવતા જવું. તાર પૂરો થયા 
પછી ચકરડી પાસે વીંટવેો.. ( શરૂઅઃતમાં વીંટતાં ખ્યાનમાં રાખવું "કે 


તાર ત્રાકની નીચે થઈ ને વીંટાય, ઉપર થઈને નહિ ) એમ દર વખતે 
પૂણીવાળા હાથ પાછે ખેંચતા જવું તથા તે દરમ્યાન ચક્કરવાળેા 


હાથ પણુ ધીરે ધીરે ફેરવતા જવું. બન્નેમાંથી એક પણુ હાથની ગતિ 
ખનન કરતાં વધશે તો કાંતવાનું ફોવરે નહિ. એટલે નને ચઝકરવાળા 
હાથ બહુ ફરશે તો પૂણીમાં વળ ચડી જઈને સતર નીકળવાને ખદલે 
પૂણી જ ક'તાઈ જશે. પૂણીવાળા હાય ચલાવતાં ખૂબ ન્નેર પડશે. 


ન્ને પૂણીવાળા હાથ જલદી ચાલશે તે તો સૂતરને તાર ફ્ીસો 
નીકળતાં તૂટી જશે. 


શરૂઆતમાં આમ ખને તેથી કંટાળવું નહિ. પણુ નીચે પ્રમાણે 
સાવચેતી રાખીને ધીરજથી કાંતવાનું આગળ વધારતા રહેવું. જને પૂણીમાં 


વળ ખહુ જ ચડી જતો માલૂમ પડૅ તો ચકકરવાળા હાથ્ર ફેરવવો 
બંધ કરી માત્ર પૂણીવાળા હાથ જ ધીરૅ ધારે તાર તૂટે નહિ તેમ 


ખે'ચતા જવાથી આખરે વળ એછે] થઈ જશે. પછી ન્યારે સામાન્ય 
વળ રહે ત્યારે પાછે ચકકરવાળા હાથ ધીરે ધીરે પૂણીવાળા હાથની 
સાથે ચલાવવાથી તાર નીકળશે. તેમજ નને વળ ઓછે થતો માલૂમ 
પડે અને પૂણીવાળા હાથ પર ત્રાકનું ખે'ચાણુ બિલકલ ન રહે તો 
પૂણીવાળા હાથ ધીમો કરીને ચક્કરની ગતિ સહેજ વધારવી અને 
જ્યારે પૂરતો વળ આવી ન્નય એટલે બન્ને હાથને સરખી ગતિએ 
ચલાવવા. કાંતતી વખતે પૂણીવાળા હાથને વળતું ખૈચાણુ રહે તેમ 
કાંતવું. તેથી તાર મજખૂત તથા સરખો નીકળશે, અને તાર પૂરે 
થયા પછી વળ દેવાની જરૂર નહિ પડે. 


ઉછ 
કાક્ડુ' વૉંટવું 

તાર કંતાઇને પૂરો થાય ત્યારે ચકકરવાળા હાથ ફેરવવે। બંધ 
કેરીને હાથો ધીરેધીરે પાછે! ડ્રેટવવો અને તે જ વખતે પૂણીવાળા 
'હાથ સ્તરની ઢીલ ન પડવા દેતાં ઊંચો! કરતા જવું. આ પ્રમાણે ત્રાક 
પરના આંટા ઉંકેલીને તાર કે।કકડાની અણી ઉપર આવે ત્યારે ચક્કરને 
પાછું ધીરે ધીરે સવળું ફેરવવું અને તારને સખત વીંટતાં હાથને નીચે 
લાવતા જવું. ત્રાકતી કેોકડી પર વોંટાતો તાર પાછે! કોકડીની અણી 
“પર્‌ થઇને ત્રાક પર્‌ થોડા આંટા લપેટાય અને આશરે વેત જેટલે 
આક્ીી રહે તેમ રાખવે।. (બધો તાર લપેટવાનો લેણભ રાખવે। નહિ) 
પાછું કાંતવાનું શરૂ કરવું. વળી વીંટવું. એ પરમાણે આગળ ચલાવવું. 
' નવા શીખનારે ધીરે ધીરે કાળજીપૂવેક વીંટવાથી હાથ ખેસી જરી અને 
કામ સારું થશે. સારું આવડી ગયા પછી વીંટવાનું પ. જલદી 
ધો તે પ્રમાણુમાં કાંતવાની ઝડપ વધશે. 
પી સાંધ 

સતર કાળકા પર ઉતારતાં તૂટે તો ખે છેડાની ગાંઠ વાળવી 
નહિ; પણુ તેમને ભેગા કરી ચપટી વડૅ વળ ચડાવી ચાલુ તારની 
સાથે આમળવા. આ ક્િયાને સાંધ કહે છે. તે પાકી બનાવવી. 
કાચી સાંધ ઊબળી ન્નય છે અને ફરીથી સાંધવી પડે છે. દરેક કાંત- 
નારે સાંધ કેમ કરવી એ તો પહેલુંજ શીખી લેવું. નને સાંધ બરાબર 
નથી હોતી તો વણુાટમાં પાંજતી વખતે બધી સાંધો ઊકલી ન્નય 
છે અને વષ્યામણી ભારે પડે છે. 

કાંતતાં કાંતતાં સૂતર તૂટે તો છેડા પરના વળ કાઢી નાંખી 
અનને છેડાના સામસામા રેષા મેળવીને વળ દેવો! અથવા પૂણી ઉપર 
તારનો છેડો મૂકીને નવો તાર શરૂ કરવો. ન્ને છેડા પાકા 
'વળદાર હોય તો ઉપર પ્રમાણે પણુ સાંષ કરવી હોય તો કરાય. 

"કરાઈ પણુ કારણે સૂતરની ગાંઠે ન જ વાળવી. 
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સામાન્ય સૂચના 
ત્રાકની સ'ભાળઃ--સીધી ત્રાક અને સરસ પૂણી કાંતતાં 
શી ખનારને શિક્ષક જેટલી મદદ કરે છે. માટે ત્રાકને ખૂબ જ સંભાળવી. 
જરા પણુ થડકાટ કે અથડામણુ કે ઝટકે લાગતાં તે ઠેરડાઇં નનય તો 
કાંતવા માટે નકામી બને. માટે ત્રાકે લેતાં મૂકતાં કાળજ રાખવી. ત્રાક 
રટ્યામાં જ ખેસાડેલી રાખી ન મૃકવી, પણુ જ્યારે જરૂર પડે યારે 
જ ખેસાટ વી. પછી કાઢીને સુરક્ષિત રીતે રાખવી, નહિ તો હરતાં શસ્તાં 
જ્રોધને વાગીને અથવા લૃગડામાં ભરાઈ ને ઠૅરડાઈ જશે. ત્રાક માટે પેટી 
રાખવી ન્નેઇએ. કાંતીને તરત તેમાં મૂકીને જ રે ટિયેથી ઊઠવાને નિયમ 
રાખવે!. કાંતતી વખતે જ પેટીમાંથી તે બહાર કાઢવી. 
તેલ પૂરવું:--દરરેજ કાંતવાનું શરૂ કરતી વખતે ત્રાક ધાલતા 
પહેલાં જ ચમરખાંનાં કાણાંમાં તેનું એક એક ટીપું પૂરવું. પછી 
ત્રાક મોાલ્યામાં ખેસાડવી. પણુ ત્રાક બેસાડયા પછો મેઢિયાંમાં પુષ્કળ 
તેલ પૃરી તેને હનુમાન બનાવવું ન હિ, તેવી રીતે ધરીના ખેરિંગમાં પણુ 
થાડુ'ક જ તેલ પૂરવું. વધારે તેલ રટેયો ખરડવાની જ ગરજ સારે છે. 
માળની ખાંધછેડ:--માળને દરરોજ છેડવી ખાંધવી નહિ. 
એક વખત બાંધેલી માળ ધણો વખત ચાલે. કાતીને માળને ચક્કર પર 
લપેટી રાખવી. ફરી કાંતવા ખેસીએ ત્યારે તેને ચક્કર પરથી ઉતારી, 
તેમાં ત્રાક પરોવીને ત્રાક મો'ટયામાં ખેસાડવી. પછો ચક્કર પર ધીરે 
ધીરે માળ ચડાવી દેવી. ચક્કર પર્‌ ચડાવેલી માળે ત્રાક ન બેસાડવી. 
તેમજ ત્રાક કાઢતાં પણુ પહેલાં ચક્કર ઉપરથી માળ ઉતાર્યા પછી 
ત્રાક ફાઢીને તેને ચક્કર ઉપર વીંટીને ભરાવી અથવા ખાંધી દેવી. 
માળને ચક્કર પર છૂટી રાખવી નહિ કારણુ કે ભૂલથી કેઈ રેંટિયો 


ફેરવે તો માળ ચક્કરની ધરી પર્‌ વીંટાતાં ગૂ'ચાઈ તે તૂટી જનય અયવા 
બઅગડૅ છે. 


સારી 'પૂઝ્ીઃ--પૂણી સારી જ વાપરવી જેથી તાર મજખૂત તયા 
સમાન નીકળે, તૂગ આછી થાય અને વખત બચે તથા કચરો ઓછે પડે. 
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સૂતરઃ--શરૂઆતમાં ૧૦-૧૨ આંકથી ઝીણું સૂતર કાંતવું નહિ 
કારણુકે શરૂઆતમાં સૂતર્‌ કાચું તીકળે તે ઝીણું હોય તો નકામું નાય. વળી 
શિખાઉને હાથે ઝીણું લાળ જેવું સતર સહેજે નીકળી આવે છે, 
શર્‌આતમાં એકસરખું સૂતર્‌ કાંતવું ફાવતું નથી. એટલે જ્યાં સુધી એક- 
સરખુ તથા મજખૂત કાંતતાં આવડે નહિ ત્યાં સુધી ઝીણું સૂતર્‌ કાંતવું 
સલાહભર્યું તથી. 


બન્ને હાથનો સબંધ બરાબર જળવાતો થઈ ન્નય અને 
સૂતર સામાન્ય રીતે એકસરખું અને મજખૂત નીકળે તથા કોકડું 
કઠેણુ તથા ગૂ'ચવાયા સિવાય જલદી ઊકલી શકે તેવું થાય ત્યારે કાંતતાં 
શીખ્યા એમ ગણુવું. ગમે તેવા તાંતણા ખે'ચવાથી કાંતતાં આવડયું 
ગણાય નહિ. 


વળદાર, એકધારું અને મજબત સતર 
૦% 


પૂરતો વળ:--તાર કાઢતાં કાઢતાં સતરને પૂરતો વળ મળતો 
રહેવો ન્નેઈએ. તાર ખેંચ્યા પછી વળ દેવે! નહિ. પૂણીમાંથી તાર જેમ 
જેમ નીફળતો ન્નય તેમ તેમ પૂરો વળ મળતે। નય તે રીતે કાંતવું. 
જેમ જેમ તાર નીકળતો ન્નય તેમ તેમ વળ ચડતે। જ રહેવો! ન્નેઇએ. 
તેમ કરવાથી સૂતરમાં વળ ખેસી ન્નય છે, અને તે -સહેલાઈધી મજખૂત 
તથા સરખું નીકળે છે. 


પૂઝ્ીમાંથી થોડા રૈસા બહાર નીકળ્યા પછી તેને થોડો વળ 
આપોને દોર્‌ જેવું કરવું, અતે કાગાો તાર લાંબે। ખે'ચ્યા પછી ખે ચાર 
ચક્કર ફેરવીને તેને વળ દેવો એ ખરાબ રીત છે; તેથી સતર કાચુ' થાય 
છે, તેમાં ગાંઠ ગળટ્રા પડી નાય છે, અને તે વણુવામાં તાષ્।ા તરીકે 
નકામું પડે છે, તેના ઉપયોગ માત્ર વાણા માં જ થઈ શકે. તેમ ૭તાં ખાદી 
નબળી થાય. નને તે સૂતર વધારે કાચુ હોય તો તે પાટી કે શૈતર્‌જી 
“બનાવવા ખપ લામે. 
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એછા વળવાળાની જેમ વધારે પડતા વળવાળું' સૃતર્‌ પણુ 
ખરાખ ગણાય છે. તેમ કરવાથી સૂતર ખટકણું ( ખરડ ) ખની નય 
છે, ખૂબ તૂટે છે, તથા તેમાં આંકડીએ ( આમળા ) પડી જય છે. 
આને લીધે વણુવામાં વાર'વાર તૂટવાથી ખૂબ મુશ્કેલી પડે છે. 

સવળો વળઃ--હાલમાં કેટલાક લેકે તકલી અવળી રીતે કાંતે 
છે. તેથી તેમના સતરને। વળ અવળો આવે છે. અને કેટલાક નવી નવી 
જાતના' ચકકરવાળા નાના રૅેંટિયા જેમાંના ધણાખરા દાંતાવાળા ચક્રના 
બનાવેલા હોય છે, તે તથા સાદા રૅેટિયા માળને આંટી પાડીને 
ચલાવવામાં આવે છે, તેમાંથી ની કળતા સૂતરતે અવળે વળ આવે છે. 

અત્રે નવી નવી નાતના રેૈંટિયા બનાવનારાએને એક સૂચના 
કરવી જરૂરી છેકે તેમણે પ્રયમ તો સાદા રેંટિયા પર એક ઉસ્તાદ જેટલી 
સ્શેળતા મેળવી લેવી. પછી જ પોતાના સુધારાવધારા વિચારપૂર્વક 
તથ! કાંતણુના મુદાએ ખરાબર જળવાય તેવો રીતે કરવા, જેથી 
પરિણામ કાંઈકે ટીક આવે અને બનાવનાર તથા ખરીદનાર બન્નેતે 
નુકસાન ન્નય નહિ. 

ઊલટા વળ વાળું સૂતર્‌ તાણમાં વણી રાકાતું નંથી અને ખૂબ 
અડચણુ પડે છે. તેથી તેવું સૂતર કાંતવું જ નહિ. પણુ ન્ને અત્યાર 
સુધીમાં થે[ડુંધણું થયું હોય તો તેનું બંડલ બાંધી ઉપર ઊલટા વળતું 
સતર્‌ એમ લખીને જુદું જ રાખવું, જેથી વણુનાર અથવા વણાવનાર 
તેનો વાષયમાં ઉપયોગ કરી શકે. પણુ પછી તો સવળા વળનું જ 
કાંતવ!નું શીખી લેવું. નવી નવી ન્નતના રૅેંટિયા ખરીદતી વખતે તેનાથી 
કંતાતા સૃતરનેો વળ સવળે આવે છે જે અવળો તે તપાસવું. 
સવળે વળ આવતો હોય તો જ તે ખરીદવો. સવળા અવળા વળનું 
સૂતર ભેગું કરેલ હરે તો તદ્‌ન નકામું જરે કેમકે તે વણી શકાતું નથી. 

સવળેા અવળે વળ પારખવાની રીત:--સતરનેબન્ને 
હાથની ચપટીમાં પકડી રાખીને જમણા હાથના અંગૂઠાને આપણા 
શરીર તરફ ( અથવા ડાખા હાથ તરફ ) ફેરવતાં વળ વધારે 


૨૬ 


ચડતા જાય તો સવળેોે વળ સમજવો અને જે વળ ઊકલી 
જય તો અવળા સમજવે।. 


આ પ્રમાણે દરેક જણુ પોતાના સૂતરને વળ કેવો! આવે છે તે 
તપાસી જુએ તથા નને વળ સવળે હોય તો કાંતવાનું ચાલુ રાખે 
અને અવળો વળ હૅૉયતો તે સુધારીને ચલાવે. પોતાના 
સ્નેહી સંબંધીમાંથી કેઈ અવળા વળતું સૂતર કાંતતું હોય તેને તેમ 
કરતાં અટકાવીને સવળા વળવું સતર કાંતવાનું સમન્નવે. આ બાબતમાં 
ગફલત કરવાથી કાંતનાર તથા વણુનાર બન્ને ને નકામુ નુકસાન 
વેઠવું પડશે. 


દાંતાના ચઝ્કરેવાળા રૈંટિયામાં અવળા વળ હોય તો એક વધુ 
ચકકર નંખાવી કે કમી કરાવી સવળા વળ ચાય તેમ સધરાવી લેવે।. 

એકધારં:-સતર નડાપ્માં અને ગોળાઈમાં એકસરખું જ 
આવવું ન્નેધ્રએ. તેથી એક પછી એક કંતાતો તાર સરખો જ નીકળે 
તૈ ઉપર ખાસ લક્ષ આપવુ ન્નેઈ એ. તાર્‌ કાંતતાં વચ્ચે લાળ જેવું 
પાત ળુ',- કે કાકડા પરના સ્તર કરતાં નજડું, અથવા ફેદાવાળુ કે 
ગાંઠાગળકફાવાળું આવે તો તેટલે! ભાગ તોડીને કાઢી નાખવે। અને ખે 
છેડા સાંધીને એકસરખો તાર કાંતવે. 

વગ્ચે વગ્ચે લાળ જેવુ' સતર હોય તે! તે વણ્વાના કામમાં 
ન અવવે. અને ગાંઠંગળક્‌ાવાળું સૂતર પણુ મજખૂત હોય તો જ, 
પાટી અથવા રૈતરંજમાં વાપરી શકાય. તેની ખાદી સારી ન ખને. 

એડધાય૧। સતરની પરીક્ષાઃ-સતર એરધારું આવે છે કે 
%મ તે જણવા માટે નીચેની રીતે થોડા દિવિસ સુધી તપાસતા 
રહેવું. આમ કરવાથી સારું પરિણામ લાવી શકાશે. 

રોઢ ફૂટ લાંછું તથા નવથી બાર ઇચ પહે,છું એક પાટિયું 
અથવા પૂ ડું લઇ તેને કાળું રંગવું અથવા તેની બધી બાજુ કાળે 
કાગળ ચેોઢી દેવે. તેના ઉપર પોતે કાંતેલા સૂતરના પચીસેક આંટા 
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વચ્ચે જરા જરા જગા રાખીને લાંખે પને વીંટવા. બીજે દિવસે કાંતેલા 
સૂતરના તાર તે જ પાટિયા ઉપર થોડી જગા છેડીને પહેલાંની રીતે 
વીંટવા. આ પ્રમાણે ખે ત્રણુ દ્વિસ તાર વીંટીને દરેક દિવસે તારના 
સરખાપણામાં કેટલે! સુધારો થયે છે તે તપાસવું. જેમજેમ નવું કાંતતા 
જઈએ તેમતેમ છેક પહેલાંના તાર પાટિયા ઉપરથી ઉતારતા જવુ 
અને તે જગાએ નનવા તાર વીંટવા. કેઈ પણુ વખતે પાટિયા ઉપર 
એક પછી એક એમ ત્રણુ દ્વિસના તાર રાખતા જેઈ એ, જેથી 
આગલા દિવિસ કરતાં સૂતરમાં કેટલે! સુધારો થયે છે તેતી ખબર 
પડે. આ રીતેતપાસતાં જે ખામીએ જણાય તે કાંતતી વખતે પ્યાન 
રાખી ટ્ર કરતા જવુ. થે!ડા દિવસ અમ કરવઃથી સરખુ સૃતર્‌ ક!હ- 
વાતી ચીત્ટ આવશે, અને આંખને તેતી પરીક્ષા પડી થશે. 


મજબખૂતી:-પૂતરતી મજખૂતી તપાસવા માટે બન્ને હાથની 
ચપંટીમાં તેને પકર્ટને ખે'ચતાં ૪ીસું સૂતર જલદી ફસકી ન્નય છે, પણુ 
સારું અને મજબૂત સૂતર ખે'ચવાથી થોડું લંબાય છે અને પછી 
અવાજ કરીને તૂરે છે. વધારે પડતા વળવાળું સ્રતેર' લંબાતું નથી 
પણુ ખેંચતાંજ બટકી “જય છે. એથી ષ્રીસું તથા બટકણું સૂતર 
વણુવામાં સારું નીવડતું નથી. 


ઝીણું સૂતર કાંતત્રા માટે સારી ન્નતનું રૂ વાપરવું. હલઈી ન્નતના 
રૂમાંથી બારીક સૂતર કાઢવાને! પ્રયત્ન કરવો નહે; કારણુ કે તેથી 
સૂતરમાં કસ રહેતો નથી અને મહેનત નકામી નય છે. રૂની જત 
ઉપર્‌ તેમાંથી કાઢવાના સૂતરતી બારીકાઈ તો આધાર હેય છે. ટૂંકા 
તારવાળી નનતના રૂના સૂતરતેો આંક બહું ન નીકળી રાકે 

ઉપર જણાવ્યું તેવું સારું સતર કાઢવા માટે નીચેતો કેડે 
ધ્યાનમાં ર્ાખવે।ઃ 


કડ 
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' સૂતર ઉતારવા વિષે 

અટેર્ણુઃ-ત્રાક ઉપર અથવા તકલી ઉપર સૂતરતું કોકડું 
બરાબર્‌ ભરાયા પછી તે સૂતરને નીચેની રીતે ઉતારીને આંરી કરવી. 
શૈયા ઉપર કાંતેલુ સૂતર ફાળકા પર ઉતારવું અતે તકલી 
ઉપર કાંતેલું શૂતર્‌ અટેરણુ પર ઉતારવું સહેલુ પડે છે. “થી રે'્યે 
ખરીદનારે ફાળકે અને તકલી ખરીદનારે અટેરણુ ખરીદવઃતી જરૂર 
છે. તકલીની જેમ અટેરણુ સાદુ અને દરેક જગાએ પાસે રાખવામાં 
સગવડલયું છે. 

અટેરણુની લખાઈ એક ફૂટ હોવી નેદએ; તેનાથી નાના કે 
સોઢા કદનું રાખવું સલાહકારક નથી. અટેરણુ પર્‌ સૂતર ઉતારતી 
વખતે વગ્ચે જેગ ( ચોકડી ) પડૅ એ રીતે ઉતારવું. જે છેડેથી 
રારૂ કર્યું હોય એ છેડૅ પાછે તાર આવે ત્યારે એક તાર્‌ ગણીને 
કુલ ૩૨૦ તારની આંટી ઉતારવી. એક ન્નેગ પૂરો પડે ત્યારે એક 
તાર થયે! ગણાય. 

કાળકે।-ફાળકાનો ઘેરાવો ચાર ફૂટનો રાખવો ન્નેધંએ; તેથી 
નાને! મેટા ઘેરાવો ન હોવે નેપ્નએ. કારણ કે જુદા જુદા માપની 


૨૪ 


'કાળકીએ વણુકરને અડચણુ કરે અને પરિણામે વણામણી વધારે 
આપવી પડે. ચાર ફૂટના ફાળકાથી આંક કાઢવામાં પણુ અનુકૂળતા 
"થાય છે. 

કાળકા ઉપર ઉતારતી વખતે ફાળકાનાં પાંખાં પરસ્પર બરાબર 
કાટખૂણે રહે, એટલે કે ફાળકે બરાબર ચોરસ ખની રહે એ 
રીતે ઊભો રાખવે।. તેના ઉપરના ભાગતી પાટીમાં એક કાણું હોય 
છે, તેમાં કાગળ” ભૂ'ગળી કરીને ખોસવી જેથી ઉતારતાં ઉતારતાં 
તાર ગણુતાં કરાવે. ફાળકાનાં પાંખિયાં ખૂબ લીસાં હોવાં ન્નેઈએ. 
પણુ તે લપટાં ન હોવાં ન્નેણએ. 

સૂતરને। તાર્‌ ત્રાકતી સીધમાં રાખીને ખે ચવાથી સૂતર સહેલાઇથી 
ઊકલે છે. તારને છેડે ફ્રાળકાને બાંષ્યા પછી ફાળકે ફેરવતી વખતે 
તારને ચપરીમાંથી પસાર્‌ થવા દેતે।, જેયી સૂતર ઉપર કીરીકચરોા 
હોય તે ખરી પડૅ, તેમ જ ક્ોળકા ઉપર વ્યઃસ્થિત રીતે વીંટાય. 
હાથની ચપઃ ત્રાકની સીધી લીટી કરતાં આઘીપાછી અથવા ઊંચીનીચી 
હશે તો તાર તૂટી જશે. 

કાળકા ઉપર્‌ તાર ઉતારતાં ૧૬૦ તાર થાય : એટલે નયા 
ક્રેરાનો કે જૂની માળનો નાને! કકડો લઈ તેતી એક લટ બાંધી લેવી; 
અને પછી આગળ તાર ઉતારવા. 

એ રીતે ૧૧૦ તારની ચાર જાુંદી જુદી લટો કરવી, લટ 
ખાંધવાતે। દોરો ખે'ચીને સખત બાંધવો નહિ. કાર'ુક્રે વઃગુતી વ ખતે 
સૂતરને પલાળવું પડે છે ત્યારે સખત ગાંઠંવાળા અને આંટી બતાવેલો 
ભાગ પલળતેો નથી અને તાર તૂરી ન્નય છે. 


ફંકારવા વિષે 


પલાળવું:-અરેરણુ અથવા શાળકા ઉપરના સૂતરને મૉંમાં 
પાણી ભરી તેની ફૂ'ક મારીને ભીંજાવવામાં આવે છે. તેને ફૂ'કારવાની 
“ક્રિયા કહે છે. પણુ સૂતરતા ફાળકા અથવા અટેરષુતે પાણીમાં 


શષ 


ડુખાડીને પલાળવાથી કામ સાડું થાય છે. પાણીમાં પલાળતી વખતે' 
સ્તર ઉપર હાથ ફેરવવાથી જલદી પલળી જય છે. પલાળ્યા પછી' 
ફાળકે ખૂખ ફેરવવો અને પાણીનાં બિદ સૂતર ઉપર રહેવા દેવાં 
નહિ; જે તે રહેશે તો સૂતર પીળું પડી જરો. આમ કર્યા પછી 
ફાળકાને માત્ર પવનથી જ સુકાય એમ છાંયડે મૂકવો, તડકે મૂકવો નહિ. 
સતર પૂરું સુકાય નહિ ત્યાં સુધી તેને ફાળકા ઉપરયી ઉતારવું નહિ. 
અટેરણુ ઉપરના સૂતર વિષે પણુ ઉપર્‌ પ્રમાણે જ સમજવું. 
આંટી ખનાવવીઃ-કાળકા પરથી ઉતારેલેો સૂતરતો હાર 
સાચવવા સારુ તેને આમળીને ગહીદાર આંટી બનાવવી ન્નેઇએ. એટલેઃ 
ફાળકા પરથી ઉતારેલી આંટી પોતાના રેટિયાના હાથે ભેરવીને જે 
ખાજીં આંટીમાં એની મેળે વશ ચડૅ તે બાજુના વળ દેવે. પછી 
વચ્ચથી ખેવડી વાળવાથી ઊલ? વળ ચડશે, એટલે હાર કોરડા 
જેવો કદેણુ વણાઈ જશે. તેનો એક છેડો બીજ છેડાના નાકામાં 
., પરોવી દેવો એટલે આંરી તેયાર થઈ. તે આંટીને પછી કપડામાં 
લપેટીને ખ|ીજ આંટીએ ભેગી બાંધી રાખવી, એટલે આંટી ગ'દી 
નહિ થાય અને સૂતર સચવાઇ રહેશે તેમજ પ્રીસે નહિ પડે. 


સતરનો આંક કાઢવા વિષે 


આકઃ-ઉપર પ્રમાણે બનાવેલી આંટી ન્નેખતાં શેરમાં જેટલી 
આંટીઓ તળે તેટલા નંબરનું તે સતર ગણાય. દા૦ ત૦ શેરમાં જે 
સૂતરની ૬૪૦ તારની ૧૬ આંટી તળે તે સૂતર ૧૬ આંકનું ગણાય. 
દરેક આંટી ૬૪૦ તારની હોય તો જ આ હિસાબ ખરા છે એ 
ભૂલવું નહિ. 

આંક ગણુવાની બીજ રીત એ છે કે એક આંટીને નનેખતાં. 
તેનું વજન જેટલી આની ચાય તેટલા વડે ૬૪૦ ને ભાગવાથી જેટલે 
ભાગાકાર આવે તેટલો સૂતરનેો આંક જણુવે. ઘ૦ ત૦ આંટીનું વજન 
એ તોલા એટલે ૩* આતીભાર હેય તો તેના વડે ૬૪૦ ને ભાગતાં 
૨૦ આવે. તેથી સૂતર ૨૦ આંકનું છે એમ ગણાય. 


૨૬ 


ઉપર જષ્ાવેલી ખેમાંથી કોઈ પણુ રીતે આંક કાઢી શકાય. પગુ 
"ઓજ રીતમાં આનીમાં વજન કાઢવાનું હોવાથી ઝીણાં વજનતેોની જરૂર 
પડે છે, જ્યારે પહેલી રીતમાં તેની જરૂર નથી. પહેલી રીતે જે આંક 


નીકળે તે આખા શેર સૂતરનો સામટા હશે. બીજ રોતે કાઢવાથી દરેક 
આટીનો આંક મળી શકે છે. 


તકલીના મૂતરની આંટી ૩૨૦ તારની હોવ'થી બે આંટીની એક 
આંટી ગણીને ઉપરનો રીતે આંક કાઢવે।. 

ખાદી સારી બનાવતી હોય તો સૂતરતી બધી આંટી સરખા જ. 
'આંકતી હોવા નનેઇએ. જુદા જુદા આંકનું સૂતર શેમું કરતું નહિ. 
જેટલા આંકનું સૂતર્‌ કાંતવ!નું શરૂ કર્યું હોય તેટલા જ આંકનું એક 
'તાકા જેટલું સૂતર તેયાર થાય ત્યાં સુધી કાંત્યા કરવું. બી'*ન તાકા 
માટે કાંતતા વખતે તે જેવો! ઝીશ્‌જડેો કરવો હોય તે પ્રમાણે આંક 
'રાખવેઠ પણુ ઝાણું સૂતર કાંતવાની હૉંશે રજ જુદા જુદા આંકનું 
સૂતર કાઢતા ન જવું. જુદી જુઠ્ઠી આંટીના આંકમાં મોટા તકાવત 
હશે તો સૂતર વણી નહિ શકાય અને વણાશે તો પણુ ખાદી સારી 


નહિ થાય. થોડે થોડે દિવિસે સૂતરનો આંક કાઢતા રહેવોથી એકસરખું” 
'સૂતર્‌ કાઢગૃ સુગમ થાય છે, 


સૂતરના સાચવણી:-બધી આંટીએાને કાગળમાં અથવા 
કપડામાં લપેટીને બંડલ કરી રાખી મૂકવી, તેને ખુલ્લી અથવા 
રખડતી ન રાખવી. 

એક જ આંરીમાં જુદા જુદા કાંત્નારનું સૂતર ઉતારવું નહિ. 
દરેક કાંતનાર્‌ પોતાની આંટી જીંદી જ ઉતારે અને બંડલ જુદાં જ કરે. 


કાંતતાં નડતી સુશ્કેલીએ વિષે 
કયારે તે છે ? 


૧) પૂણો કીટીવાળી અથવા ખરાબ રીતે પીંજેલી હોય તો 


'અથવા હલકા રમાંથી ઉંચો નબર કાંતવાના લોભ કરીએ તો. તે 
માટે સારી પૂણી વાપરવી. 


ર૭ 


૨) ત્રાડ દેર્ડાધ્ર ગઇ હેય તો. થરડાયલી ત્રાક ફેરતી વખતે: 
ખૂબ ધ્રૂજે છે, તયા ફાાંટાવાળી દેખાય છે. એેઠી ફરતી નથી. 


૩) ત્રાકની અણી જરા વળી ગઇ હોયતો તાર્‌ અણી પાસે 
જ તૂટયા કરે છે. તે સુધારવી. 


૪) વીંટતી વખતે બધે તાર વીંટીને માત્ર ત્રાક આગળ 
એકાદ ₹ઇ”ચ રહેવા દઇને કાંતવાનું શરૂ કરવાથી. નવે શીખાઉ આ. 
ભૂલ હમેશાં કરે છે. માટે વીંટતી વખતે તાર ત્રાકની અણી સુધી 
વીંટાર્યૉ પછી પણુ આશરે વેત જેટલે બાકી રાખવો. પછી નવે. 
તાર શરૂ કરવાથી સૂતર તૂટે નહે અને એક સરખુ નીકળે. 

૫) કંતતી વખતે પૂણી પકડેલી ચપટી પર્‌ સરખું દખાણુ ન' 
રહેતો તાર પોચો! ( હાથને ખેચાણુ લાગ્યા સિવાયને। ) નીકળે. તે 
વધારે લાંબા ખે ચતાં ત્યાંથી તૂટે. આવીજ ખામી ચમરખાંનાં કાંણાં 
મોટાં થઇ જ્ય ત્યારે પણુ બને છે. 


.. 5) ત્રાક આધીપાઠી ખસતી હોય તો વીંટતી વખતે તાર તૂટે. 
બન્ને ચમરખાંની, આજુબાજુ સતર્‌ ગુદરવાળુ' કરીને વીંટવું જેથી 
ત્રાક ખસશે નહીં. 

1૦) માળની ગાંઠો બહુ જ મોટી વાળેલી હોય તો ત્રાકને આંચકા 
લાગતાં તાર તૂટે છે. તે સુધારીને માળ બાંધવાની રીતમાં ખતાવ્યા. 
પ્રમાણે બાંધવી. 

કેોડડું પાચુ' શાથી ભરાય છે? 


૧) માળ ઢીલી હોય તો. તે સખત કરવી. 

ર) ગરેડી ઘસાપ્નને લપટી યઈ ગઈ હોય તો. ગરેડી ઉપર: 
થોડુ રૂ વીંટી લેવાથી બરાબર ચાલશે. 

૩) ચકરહી હાલતી હોય તો, ચકરડીને સન્જડ ખેસાડવા ગુંદર 
લગાડીને સૂતર લપેટી લેવું. 


૨૮ 
૪) વીંટતાં આવડવું ન હોય તેો.વીંટતી વ ખતે તાર કેોકડાતી 


અણીથી શરૂ કરીને ઉપર સુવી લઈને પાછે અણી સુષી એક જ વેળાના 
તાર વખતે વીંટવે। ત્નેઇયે તથા વોંટતાં ખે ચાષુ રાખવું ન્નેઇએ. 


૫) માળ ન્નેઇએ તે કરતાં પાતળી હેય તે. માળ બદલવી 
અમશ્રવા ગરેડીપર રૂ લપેટવું. 


૬) ગરેડી ત્રાક પર ધીરેધીરે સરકતી હે।ય તો. તે સુધરાવવી. 
૭) ત્રાક આધીપાછી ખસતી હેય તે. 


ક્યારે કોકડા ઉપરથી સૂતર ઉતરી આવે? 


૧) કોકડું ભરતી વખતે તાર કેકડાતી ઉપરના ભાગ ઉપર જ 
વીંટાઈને પૂરો થતો હોય તો. આ ખામી સુધારવા કોકડું વીંટવાની 
રીત જુએ. 

૨) હાથ ત્રાકતી સૌધર્માં રહે તેમ કાંતવાથી. આ માટે જુઓ _ 
એઠક વિષે. 

૩) કેકડુ' વીંઢાઇ રહે તે વખતે તારના થોડા આંટા ત્રાક. પર 
વીંટવા નનેઈએ તે એછા વીંટવાથી. માટે જેમ બને તેમ વધારે 
આંટા ત્રાક પર્‌ વીંટેલા રાખવા. 

૪) કેોકડુ' ખૂબ મોડું ભરવાના લોભને લીધે. 


સુતર સર'ઝુ ન આવવુ 


૧) પૂણી સારી ન હોય તૉ. સારી પૂણી વાપરવી. 

૨) માળ ઢીલી, હોય તો. માળ સખત કરવી. 

૩) મરેડીનો ખાંચો લીસેો થઇ ગચેો હોય તો. તેમાં રૂ લપેટો 
લેવું. 

૪) ચકકર લચક ખાતું હોય તો. રૅટિયાની ધરી વળી ગઇ 
હેય અથવા ચકકર મધ્યમાં ખેસાડેલુ' ન હેય તે તે સુધારી લેવું. 

૫) કકડા પરથી સૂતર ઊતરી આવતું હોય તે. 


૨૯ 


૬) ચમરષખાર્નાં કાણાં મોર્ટાં થયાં હોય તો. ચમરખાં બદલવાં. 

૭) સાડી કપાઇને કાપો પડયે હેય તો. તે કાપામાં ગુદરવાળુ 
સૂતર લપેટવું. પણુ ખાડે ટેકરો ન થાય તે પ્યાનમાં રાખવુ. 

૮) ચપટી પર સરખુ દબાણુ ન રહે તો. 

હે) ત્રાક આધીપાઢી ખસતી હોય તો તે સુધારવી. 

માળ છૂટી જવી અથવા ઢીલી પડવી 

૧) માળ ઊંધી બાંધી હોય તો. એટલે માળનું નામુ' ચક્કરની 
નીષેથી લેવાને બદલે ઉપરથી લઇને બાંધેલ હોય તો. તે સુધારવા માળ 
બઆંધવાની રીત જુએ. 

૨) આંટી પાડતી વખતે છેલ્લી ગાંઠ બરાખર ન ભરાવી હોય તે. 

૩) સાડી કપાઈ ને કાપો! પડયો હોય તો. તે સુધારવી 

૪) ગરેડીને ખાંચો સાંકડો હેય અને માળ નેઇએ તે કરતાં 
#ડી હોય તો. 

વીંટતાં ત્રાક ફરે નહીં ડયારે ? 

૧) માળ ઢીલી હેય તો તયા ચમરખાં જડે સાડી અથવા સૂતરની 
ગોળીએ જે ચમરખાંની બાજુમાં હેય છે તે ચમરખાં નનેડે ધસાધને 
ફૂર્વાથી. તે સુધારી લેવું. 

૨) સૂતર સખત પકડીને વોંટવાને। પ્રયત્ન કરવાથી. વીંટતાં ત્રાક 
જેમ જેમ સતર ખેંચે તેમ તેમ હાથ નીચે લાવતા જવું. 

૩) ગરેડીને ખ'ચે। લપટા થયે હોય તો. તે સુધારવું 

૪) દામણાં ઢીલાં થયાં હોય. અને માળની ગાંઠે ખૂબ મેટી 
હોવાથી ગરેડીના ખાંચામાં ફ્સાતી હોય તે. તે સુધારી લેવું. 
માળ ઊતરી જવી અથવા ચક ના તાડિયાં પર ચટી જવી 

૧) ત્રાક ખસતી હોય તો. તે સુધારવી. 

૨) મોહ્યું બરાબર ચક્કરની સામે ન હોય તો મે!હેયાના સ્ક 
કાઢી માળ બરાબર ચક્કર તી વગ્ચે ધરે તેમ થોડુ' થાડું મોહિયાને ઠાથેથી 


ડૈક 


ખસેડીને તપાસવું. જે જગ્યાએ રાખવાથી માળ બરાબર વચ્ચે ફરે 
ત્યાંજ મોહિયું બેસાડવું. 

૩) રેટિયાના કરેડા આઘાપાછા થયા હોય તો. જે બાજુને કરેડે. 
અંદર નમતો હશે તે તરફ માળ ઉતરવાની માટે તે સુધરાવવે।. 

રે"ઢીચો ભારે કયારે ફ્રે? 

૧) માળ સખ્ત હોય તે. 

૨) ચમરપખાંનાં કાણાં સાંકડા હોય તે, અથવા વાંકાંસંકાં હોય તો. 

૩) તેલ પુરાયું ન હોય તો. 

૪) ધરી તથા મેોરવાયાંમાં કચરો ભરાયો હોય તે! તથા ચકરડીનીઃ 
પાછળ સૂતર ભરાઇને મોહિયાના ખાંચામાં ધસાતું હોય તો. 

૫) સાડી બહુ જડી હોય ને માલ્યાના ખાંચા નનેડે ધસાતી 
હોય, અથવા ચમરખાંતી આજુબાજુની સૂતરની ગોળીએ મોહિયાના 
ખાંચામાં ધસાતી હોય તે. 

“૬) કરેડા વાંકા વળીને ઉપરના ભાગમાં પહોળા અથવા સાંકડા. 
ચયા હોય તે. 


સૂતર વણાવનારાઓને સચના 
ખ્‌ 


સરનામ કાયોલય મારફતે સૂતર વણાવનારાને નીચેતી સૂચના 

ષ્યાનમાં રાખવા વિતતી છે- 

૧ સૂતર્‌ મજખૂત એક સરખા આંકનું અને બિલકુલ ગાંઠે ગળફા. 
વગરનું લાવવું. 

૨ સૂતર મજખૂત કપડાના કડકામાં બાંધીને અથવા એક થેલીમાં ભરીને 
લાવવું જેથી એક ખીજનું સેળશેળ ન થઈ નય. 

૩ જુદા જુદા આંકતું પનાવાર કેટલું સૂતર ન્નેઇએ તે નીચેના. 
'જાઠામાં બતાવ્યું છે. તે મુજબ સૂતર લાવવું. એથી ઓછું સૂતર 
ન હેોય.વધારે હશે તો વાંધો નહિ, તાકાની લ'બાઈ વધારે ચશે. 


જાઢો, 
ફે૦ વારતા તાકા માટે 
ભાવ વીશીએ ૪॥ પાઇ લેખે ગણુવામાં આવ્યા છે. 
[પના ૩૦ ઇચ [પતા ૩૬ ઇંચ |પનેો ૪૫ ઈચ |પનેો ૫૦ ઇંચ 
તે શતરવું વણુકરી સૂતરવું| વષુકરી [સૂતરનું; વણુકરી |સતરનું| વણુકરી 
1૩ વજન | દર્‌ વારે તજત | દર્‌ વારે વજન | દર વારે [વજન | દર્‌ વારે 
. [શેરમાં ૨..આ.પા શરમાં [ર।.આ.પા [શેરમાં [ર।.આ.પા.શેરમાં ર્‌!.આ.૫। . 
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સેફ પ ક રી ફે ક 

ક| સમાં મૂકેલા આંકડા કેટલી વીશ્ચીમાં સુતર નેખાય તે બતાવે છે. 
ભ્રાવનો દર્‌ વીશી ઉપર નક્કી થતો હોવાયી તેરમાં થતા ફેરફાર મુજબ 
કિમતને। ફેરફાર જાણી શકાશે. 





૩૨ 
૪ તાક્રે વષુતાં થોડું સૂતર ધટશે તો કાર્યાલયમાંથી ઉમેરવામાં આવરે. ન 
તે બધ્લ તેની કિમત અથવા ઉમેરેલું હશે એટલું તેજ આંકનું. 
સૂતર લેવામાં આવશે. વણુતાં વધેલું સૂતર તાકા સાથે. 
પાછું આપવામાં આવરે. 
પ સતરને। તાકે વણાઇને એક માસમાં આપી શકાય એવી ગોઠેવણુ- 
ખનતા સુધી થશે. પરંતુ વણુકરની અથવા ખીજ 'કો૪ અણુધારેલી 
અડચણુ આવી પડેતો સે!ડું થવાને સંભવ રહેરી. 
સૂતરનેો તાકો વષળાધ્ુને આવશે કે તરત જ ટપાલથી માલિકને 
ખખર્‌ પહાંચાડવ!માં આવરે. 
સૂતર વણાવવા આપતી વખતે વણાવનારે પોતાનું પ નામ તથા 
સરનામું આપવાં. તાકી કેટલા પનાનો કરવે તેની ચોક્કસ 
સૂચના પહેલેથી આપવી. 
૭ સૂતર વણુવવા આપતી વખતે તે આપ્યા બદલ પહોંચ આપવામાં 
આવશે. અને તાકે લેવા આવતી વખતે તે રજૂ કરવા માટૅ 
તેને સંભાળથી સાચવી રાખવી. 
વણુકરીના દર્‌ નીચે પ્રમાણે ગણાશેઃ- 
. ૨૬ વારની તાણી થાય એટલું સૂતર હરે તો પનાની દર્‌ વીશી. 
(૧૬૦તાર) એ દર વારે સાધારણુ રીતે સાડાચારથી પાંચ 
પાઈ લેવામાં આવશે. તાણી ર૦ વારથી એકી દશે અથવા 
સુતર વધુવામાં અગવડ પડે તેવું તેમજ ગાંઠોવાળું હશે તો 
વધારે દર આપવે પડશે. 
. આટલુ તો કરો 
રાષ્ટ્ર માત્ર એક જ કલાક માગે છે. 
અને તે પણુ 
તમારા પોતાના પૂરવું કાપડ બનાવવા માટે 
રજ ૧૭૫ તાર કંતાય તો ર પ૦ પનાની ૧૬ નેબરની 
અઠવાડિયે પ તોલા મ કુ વાર ખાદી બને 
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ધોતીઆં નંગ ૩ ક ૪ વાર્‌ 
પહેરણુ નગ ૩ દરેકમાં ર્‌ વાર 
ટપી ન ૨્‌ » ભબાવાર 
ડુવાલ ગ૧ ક», ૧ વાર 
ઉપરનું કાપડ ને વે ચાલવાને પૂરતું છે. 


